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X. Kapitel.
Die inedjanifdje wt& tfterntifdje BefjanWttttg un& Me $ormgebung 6es (Eifens.
1. Die tnedjantfdje unb fljerittifcfje BefianMuitg.
Das (Eifen bebarf 3ur Derbefferung feiner (Betoerbseigenfdjaften in melen 5oIIen nod) einer eingefyenben medjamfcfyen unb tfyermifdjen Befyanblung. Die medjanifdje Befjanblung toirb fotDofyl bei ^ol)en tEcmpetaturen, bet benen bas €ifen no<^ gliil)eub iftf als aud) bei ge« roofynlicEien tEemperaturen oorgenomnten. 3m erfteren $alte gefd)iet)t fie burd) Sdjmieben, preffen, IDa^en unb 3iel)en, im letjteren bur^ Kalt^dmmern, Kaltroaljen unb Kalt3iefyen. Die t^ermifd)e Be!)anbs lung berul}t auf einer (Ertodrmung bes (Hfens auf tEemperaturen, 6ie unter!)alb feines Scfyme^punttes Itegen.
5iir bie Tne<^anifd|e Be^anblung foroo^I bet f)o!}en, als aud) bet geu)5t)nli(i)en ^emperaturen fomtnt nur fdjmiebbares (Etfen in Be* tracfjt, toeil biefes irn ffiegenfatj jum Ro^etfen bei !)of)en {lempera* turen, ndmlid) beim libergang Don ber fliiffigen in bie fefte Soicm* art einen teigtgen <5uftanb bur(^Tnad|t, in bem allein eine in ge= toiffer Ejinfid^t nu^bringenbe me«^anif(i)e(Eintx)irlung moglid^ ift, ferner roeil es bet gerool}nIicE)ett tEemperaturen befjnbar unb nid)t fprobe ift rote bas Kofyeifen.
CEtnflufe 6er medjanifdjen BeIjan6Iung. Durc^ bie me= djanifcfye Bearbeitung bei l)oi)en ttemperaturen roerben beim $lufa eifen bie fcfyablicfyen Ijo^Iraume, toie £unfer unb (Basblafen, gufam^ mengebriiift, foba§ bie eingefcfyloffenen (Safe an bie flufeenluft ent-t»eid)en, beim Sd)toei|eifen toirb ferner nod) ein grower ^leil ber eingefdfyloffenen $d)Iade I)erausgepre§t. Daburd) e^ielt man etne be* trad)tlid)e Steigerung ber 5^fttgleit bes fdjmtebbaren (Efens. Hu^er* bem roirb burd) bie med)anifd)e Bearbeitung au(^ bie (Brofje ber ein« 3elnen bas (Etfen aufbauenben tEeildjen, bie ^Korngro^e" oerminbert, coas ebenfalls 3ur €r!)6l|ung feiner $eftigfeit beitrcigt. Die giinftigfte Bearbeitungstemperatur bes (Eifens liegt bei ettoa 900—1000 ° (§ ell« rotglut); bat)er bas alte $prid)toort: ,,Sd)miebe bas (Eifen, folange es toarm ift''. tDiirbe man bie Bearbeitung bei niebrigeren tEempe* raturen, etroa bei Dunfelrotglut r>orne!)menf fo fonnte man bie $eftigfeit bes (Eifens 3tuar no<^ mef)r fteigern als burd} Bearbeitung Der J}erb ift, fotoeit er mit bent Sd)mel3'= gut in Beriit)rung lommt, mit Dolomitmaffe K ausgeftampft. Die Strom3ufut)r gefd)iet)t burd) ynd (bei Drel)ftrom burd) brei) ein3eln oerftellbare Kol)Ien= ober ffirapl)it*(£Ieltroben, bie burd) bas Deden* geroolbe pon obent;er in ben Scfymelsraum l)ineinragen. (3n berperiobe (Dorfrifd^en) roerben !)auptfdc^Ii(^ Silisi unb in geringem ITlafee aud) bes Sd)tx>efels. Das (Einfd)mel3en ber (Eifenmaterialien erforbert etroa 3 — 4 Stunben. Balb beginnt bann bas Kodjen bes
